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Die ASGLAWO GmbH Stoffe zum Dammen und Verstarken in Hilbersdorf/ 
Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung 

"Lagerungsmatte fur die Lagerung eines Abgaskatalysators" 

am 16. Dezember 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. 

Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprung- 
lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbole 
F 16 L, F 01 N und B 60 K der International Patentklassifikation erhalten. 
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Beschreibung : 

Die Erfindung betrifft eine Lagerungsmatte fur die Lagerung 
eines fur die Reinigung von Kraf tf ahrzeugabgasen einge- 
setzten Abgaskatalysators in einem metallischen Kataly- 
satorgehause. Die Lagerungsmatte wird am Umfang des 
keramischen Tragerkorpers eines Abgaskatalysators ange- 
ordnet und dichtet den Ringspalt zwischen keramischem 
Tragerkorper und dem aus einem metallischen Werkstoff be- 
stehenden Katalysatorgehause . Sie soil eine sichere, er- 
schutterungsf reie Lagerung des keramischen Tragerkorpers 
ermoglichen und muS eine Anderung der abzudichtenden Ring- 
spaltenbreite ausgleichen, wenn das metallische Kataly- 
satorgehause sich bei der durch die Verbrennungsabgase 
vorgegebenen Betriebstemperatur ausdehnt . Die Lagerungs- 
matte bildet ferner eine Warmedammschicht an der Innen- 
wandung des Katalysatorgehauses und reduziert die nach 
auSen ubertragenen Schallgerausche der stromenden Abgase . 

Im Rahmen der bekannten Matenahmen besteht die Lagerungs- 
matte aus kurzen anorganischen Fasern, einem organischen 
Bindemittel sowie partikelf ormigen Einlagerungen aus einem 
Blahmaterial, zum Beispiel Glimmer oder Vermiculit, welches 
unter der Einwirkung von Warme expandiert und eine Volumen- 
zunahme der Lagerungsmatte bei Betriebstemperatur bewirkt . 
Die im Bindemittel eingelagerten anorganischen Fasern be- 
stehen aus keramischen Stapelfasern oder aus zerkleinerten 
Si0 2 -Filamenten mit einer durchschnitt lichen Lange von 
einigen Millimetern. (DE-U 93 11 571) . Eine Lagerungsmatte 
mit. kurzen anorganischen Fasern neigt zu Erosion und Ab- 
rieb. Sowohl Fasern als auch partikelf ormiges Blahmaterial 
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werden mit den stromenden Verbrennungsabgasen ausgetragen, 
mit der Folge, daS die Abdichtung des Ringspaltes 
schlechter wird und sich die Erosion verstarkt . Bei Ver- 
wendung eines Fasermaterials aus langeren Filamenten ist 
5 die Gefahr, daS Fasern ausgeblasen werden, zwar geringer, 
doch behindern Briickenbildung und Vernetzung der Filamente 
eine Expansion der Matte und kommt die Wirkung des Blah- 
materials nicht voll zum Tragen. SchlieSlich besteht das 
Problem, daft die Blahwirkung von Vermiculit und Glimmer 

10 erst bei hohen Temperaturen einsetzt. Fur Abgas- 
katalysatoren, die zur Reinigung von Verbrennungsabgasen 
aus Dieselmotoren eingesetzt werden, eignen sich die be- 
kannten Lagerungsmatten nicht oder nur mit Einschrankung, 
da die auftretenden Abgastemperaturen fur die Initierung 

15 einer Blahwirkung der Lagerungsmatte nicht ausreicht. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lagerungs- 
matte fur Abgaskatalysatoren anzugeben, die ausblassicher 
ist und den Ringspalt zwischen Abgaskatalysator und Kataly- 
20 satorgehause sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Ab- 
gastemperaturen gut abdichtet. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaS gelost durch eine 
Lagerungsmatte in Form eines bindemittelf reien, viellagigen 
25 Flachengebildes aus anorganischen Faden, welches durch 
Steppnahte mechanisch verfestigt ist, wobei 



30 



die Faden aus einem Krauselgarn aus Filamenten be- 
stehen sowie durch die Steppnahte unter Zugspannung im 
Flachengebilde fixiert sind und 
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die Steppnahte mit einem Nahfaden ausgefiihrt sind, 
dessen Temperaturbestandigkei t kleiner ist als die 
Betriebstemperatur der Lagerungsmatte. 

Verfahren zum Umformen von strukturlosen Filamentgarnen in 
gekrauselte, texturierte Game mit textilem Erscheinungs- 
bild sind bekannt . Die entstehenden . Krauselgarne sind 
voluminos und zeichnen sich durch eine hohe Elastizitat 
aus. Erf indungsgemaS sind die aus einem Krauselgarn be- 
stehenden Faden unter Zugspannung zu einem Flachengebilde 
abgelegt worden, welches eine fur Lagermatten ubliche Dicke 
aufweist. Durch Steppnahte sind die Faden innerhalb des 
Flachengebildes fixiert, wobei die Zugspannung aufrechter- 
halten wird. Der fur die Steppnahte verwendete Nahfaden be- 
steht aus einem Material, dessen Temperaturbestandigkeit 
kleiner ist als die Betriebstemperatur der Lagerungsmatte. 
Bei erstmaliger Erwarmung der in das Katalysatorgehause 
eingebauten Lagerungsmatte auf die durch die Verbrennungs- 
abgase vorgegebene Betriebstemperatur werden die Steppnahte 
zerstort, wobei mit einer Zugentlastung der anorganischen 
Faden im Krauselgarn gespeicherte Verf ormungsenergie frei- 
gesetzt wird. Die freigesetzte Verf ormungsenergie ist er- 
heblich und ermoglichst eine beachtliche Volumenzunahme des 
Flachengebildes. Entsprechend groS ist die Dichtkraft der 
zwischen dem Katalysatorgehause und dem Abgaskatalysator 
eingebauten Lagerungsmatte, sbbald die Steppnahte durch 
erstmalige Erwarmung der Lagerungsmatte auf Betriebs- 
temperatur zerstort worden sind. Die mit der Auflosung der 
Steppnahte einsetzende Volumenzunahme der erf indungsgemaSen 
Lagerungsmatte ist temperaturunabhangig . Somit ist die er- 
findungsgemaSe Lagerungsmatte bei Abgaskatalysatoren, die 
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mit verhaltnismafiig geringen Temperaturen betrieben werden, 
ebenso einsetzbar, wie bei Abgaskatalysatoren fur heiSe 
Verbrennungsabgase, wie sie bei Ottomotoren ublich sind. Da 
die erf indungsgemaSe Lagerungsmatte weder partikelf ormige 
5 Blahstoffe noch Faserbruchstucke enthalt sondern aus- 
schlieSlich aus langen Filamentf aden besteht, ist die 
Gefahr einer Erosion bzw. eines Abriebs unter der Wirkung 
der stromenden Verbrennungsabgase gering. 

10 Das Krauselgarn besteht vorzugsweise aus. Si0 2 -Filamenten 
und/oder Filamenten aus Textilglas. In weiterer Ausge- 
staltung lehrt die Erfindung, daS an Schnittkanten der 
Lagerungsmatte Nahte aus einem temperaturbestandigen Faden 
vorgesehen sind. Die aus einem temperaturbestandigen Faden- 

15 material hergestellten Nahte an den Schnittkanten ge- 
wahrleisten einen zusatzlichen Kantenschutz und tragen zu 
einer weiteren Verbesserung der Ausblassicherheit der er- 
f indungsgemaSen Lagermatte bei. Geeignet sind Faden, die 
bei der Arbeit stemperatur der Lagerungsmatte noch eine aus- 

20 reichende Zugf estigkeit besitzen. In Frage kommen Faden aus 
Textilglas, Si0 2/ Metallen und dergleichen. 

Gegenstand der Erf indung ist auch ein Verf ahren zur Her- 
stellung der Lagerungsmatte mit folgenden Merkmalen: 

25 

a) Krauselgarn aus anorganischen Filamenten wird in 
mehreren Strangen von Rollen abgezogen und unter 
Zugspannung auf einer quer zur Abzugsrichtung be- 
wegten Transporteinrichtung zu einem ebenen, viel- 
30 lagigen Flachengebilde abgelegt. 
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b) Das mit der Transporteinrichtung . wei terbewegte 
Flachengebilde wird mit Steppnahten mechanisch so 
verfestigt, daS die Faden des Flachengebildes 
weiterhin unter Zugspannung stehen, wenn das 
Flachengebilde von der Transporteinrichtung gelost 
wird. 

c) Fur die Steppnahte wird ein Nahfaden verwenden, 
dessen Temperaturbestandigkeit kleiner ist als die 
Betriebstemperatur der Lagerungsmatte . 

In weiterer Ausgestaltung lehrt die Erfindung, dalS aus der 
f ortlauf enden und mit Steppnahten mechanisch verfestigten 
Bahn Matten ausgestanzt werden und vor oder nach dem Stanz- 
vorgang im Bereich der Schnittkanten Nahte mit einem Faden 
aus einem temperaturf estem Material angebracht werden. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein 
Ausfuhrungsbeispiel darstellenden Zeichnung erlautert. Die 
einzige Figur zeigt ein Verf ahrensschema zur Herstellung 
von Lagerungsmatten. fur Abgaskatalysatoren . ' 

In einem ersten Verf ahrensschritt des in der Figur darge- 
stellten Herstellungsverf ahrens wird Krauselgarn aus anor- 
ganischen Filamenten in mehreren Strangen 1 von Rollen 2 
abgezogen und unter Zugspannung auf einer quer zur Abzugs- 
richtung bewegten Transporteinrichtung 3 zu einem ebenen, 
viellagigen Flachengebilde 4 abgelegt. Bei der Ablage 
werden die Strange 1 an randseitigen Ketten 5 der 
Transporteinrichtung 3 eingehakt . Hierdurch wird die Zug- 
spannung in den Strangen 1 auf rechterhal ten . Die Dicke des 



Andrejewski, Honke & Sozien, Patentanwalte in Essen 



Flachengebildes richtet sich nach dem Anwendungsf all . Je 
nach Durchmesser und Gewicht des Katalysators, fur den die 
Lagerungsmatte bestimmt ist, werden Lagerungsmatten von 
einigen Millimetern Dicke bis einigen Zentimetern Dicke 
eingesetzt. Entsprechend wird die Dicke des Flachengebildes 
eingerichtet . 

Die Transporteinrichtung 3 durchlauft eine Station 6, in 
der das Flachengebilde 4 mit Steppnahten 7 mechanisch so 
verfestigt wird, daS die Faden des Flachengebildes weiter- 
hin unter Zugspannung stehen, wenn das Flachengebilde 4 von 
der Transporteinrichtung 3 gelost wird. Fur die Steppnahte 
7 wird ein Nahfaden verwendet, dessen Temperaturbe- 
standigkeit kleiner ist als die Betriebstemperatur der 
Lagerungsmatte . 

In einem letzten Arbeitsschritt werden aus der fort- 
laufenden, mit Steppnahten 7 mechanisch verfestigten Bahn 
Matten 8 ausgestanzt, wobei vor oder nach dem Stanzvorgang 
im Bereich der Schnittkanten Nahte 9 mit einem Faden aus 
temperaturfestem Material angebracht werden. 

Es versteht sich, daS die mit Steppnahten mechanisch ver- 
festigte Materialbahn auch zunachst zu einem endlosen Band 
aufgerollt werden kann und die Konf ektionierung zu Matten 
durch Stanzvorgange an anderer Stelle kundenseitig vorge- 
nommen wird. 

Mit dem in der Figur dargestellten Verfahren werden binde- 
mittelfreie Lagerungsmatten fur die Lagerung von Abgas- 
katalysatoren hergestellt. Sie bestehen aus einem viel- 
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lagigen Flachengebilde aus anorganischen Faden, welches 
durch Steppnahte mechanisch verfestigt ist. Fur die zuvor 
bestehende Funktion der Lagerungsmat te ist wesentlich, daS 
die Faden aus einem Krauselgarn aus Filamenten bestehen 
5 sowie durch die Steppnahte unter Zugspannung im Flachenge- 
bilde fixiert sind und da£ die Steppnahte mit einem Nah- 
faden ausgefuhrt sind, dessen Temperaturbestandigkeit 
kleiner ist als die Betriebstemperatur der Lagerungsmatte. 
Das Krauselgarn besteht vorzugsweise aus Si0 2 -Filamenten 

10 und/oder Filamenten aus Textilglas. Fur die Steppnahte 
werden synthetische Nahfaden verwendet, die nicht hitzebe- 
standig sind und bei der Erwarmung der Lagerungsmatte auf 
Arbeitstemperatur zerstort werden. Mit der Zerstorung der 
Nahfaden wird Verf ormungsenergie des Krauselgarns freige- 

15 setzt, wobei sich das Volumen der Lagerungsmatte vergroSert 
und die Dichtkraft der zwischen dem Katalysator und dem 
Katalysatorgehause eingespannten Lagerungsmatte zunimmt . 
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Patentanspriiche : 

1. Lagerungsmatte fur die Lagerung eines fur die Reinigung 
von Kraf tf ahrzeugabgasen eingesetzten Abgaskatalysators in 

5 einem metallischen Katalysatorgehause , gekenn- 
zeichnet durch ein bindemittelf reies , viellagiges 
Flachengebilde aus anorganischen Faden, welches durch 
Steppnahte mechanisch verfestigt ist, wobei 

10 die Faden aus einem Krauselgarn aus Filamenten be- 

stehen sowie durch die Steppnahte unter Zugspannung im 
Flachengebilde fixiert sind und 

die Steppnahte mit einem Nahfaden . ausgef uhrt sind, 
15 dessen Temperaturbstandigkeit kleiner ist als die 

Betriebstemperatur der Lagerungsmatte. 

2. Lagerungsmatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daS das Krauselgarn aus Si0 2 - Filamenten und/oder Filamenten 

20 aus Textilglas besteht . 

3. Lagerungsmatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dag an Schnittkanten der Lagerungsmatte Nahte aus 
einem temperaturbestandigen Faden # zum Beispiel aus Textil- 

25 glas, vorgesehen sind. 

4. Verfahren zur Herstellung einer Lagerungsmatte nach 
einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei 



30 



Krauselgarn aus anorganischen Filamenten in mehreren 
Strangen (4) von Rollen (2) abgezogen und unter Zug- 
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spannung auf einer quer zur Abzugsrichtung bewegten 
Transporteinrichtung (3) zu einem ebenen, viellagigen 
Flachengebilde abgelegt wird, 

5 das mit der Transporteinrichtung (3) weiterbewegte 

. Flachengebilde (4) mit Steppnahten (7) mechanisch so 
verfestigt wird, dafi die Faden des Flachengebildes 
weiterhin unter Zugspannung stehen, wenn das Flachen- 
gebilde (4) von der Transporteinrichtung (3) gelost 
10 wird, und 

fur die Steppnahte (7) eine Nahfaden verwendet wird, 
dessen Temperaturbestandigkeit kleiner ist als die 
Betriebstemperatur der Lagerungsmatte. 

15 

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei aus der f ortlauf enden, 
mit Steppnahten (7) mechanisch verfestigten Bahn Matten (8) 
ausgestanzt werden und vor Oder nach dem Stanzvorgang im 
Bereich der Schnittkanten Nahte (9) mit einem Faden aus 
20 temperaturf estem Material angebracht werden. 
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Zusammenf assung : 

Gegenstand der Erfindung ist eine Lagerungsmatte fur die 
Lagerung eines Abgaskatalysators in Form eines bindemittel- 
5 freien, viellagigen Flachengebildes aus anorganischen 
Faden, welches durch Steppnahte mechanisch verfestigt ist. 
Die Faden bestehen aus einem Krauselgarn aus Filamenten und 
sind durch die Steppnahte unter Zugspannung im Flachen- 
gebilde fixiert. Die Steppnahte sind mit einem Nahfaden 

10 ausgefiihrt, dessen Temperaturbestandigkeit kleiner ist als 
die Betriebstemperatur der Lagerungsmatte. Gegenstand der 
Erfindung ist ferner ein Verfahren zur Herstellung der 
Matte, bei dem Krauselgarn aus anorganischen Filamenten in 
mehreren Strangen von Rollen abgezogen und unter Zug- 

15 spannung auf einer quer zur Abzugsrichtung bewegten Trans- 
porteinrichtung zu einem ebenen, viellagigen Flachengebilde 
abgelegt wird. Das mit der Transporteinrichtung 
weiterbewegte Flachengebilde wird mit Steppnahten mecha- 
nisch so verfestigt, daS die Faden des Flachengebildes wei- 

2 0 terhin unter Zugspannung stehen, wenn das Flachengebilde 
von der Transporteinrichtung gelost wird. 



- Einzige Figur 
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